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Materiau d'embatlage a cavite, notamment pour matiere vegetale 

La presente invention se rapporte aux materiaux d'emballage et, plus 
particulierement, a ceux destines a la protection de matieres vegetales a 
conserver. 

5 Le document US-A - 4 528 228 decrit un tampon d'amortissement 

comprenant une couche de matiere d'amortissement, une enveloppe 
permeable aux gaz contenant cette couche et une composition chimique 
dispersee dans ies vides de la couche. Ce document ne decrit done pas deux 
nappes qui delimitent entre elles une cavite, ni non plus une substance apte a 
10 retenir des gaz logee dans la cavite, non plus que Tune des nappes est en 
une matiere permeable a I'ethylene gazeux et impermeable a la vapeur d'eau. 

Le document US-A - 5 334 623 decrit une substance absorbante. II ne 
decrit pas deux nappes delimitant entre elles une cavite dans laquelle se 
15 trouve une substance. En outre, ce brevet vise une composition tres 
particuliere contenant de la tetrazine. 

L'invention vise un materiau d ! emballage qui permet de conserver plus 
longtemps Ies matieres vegetales qui y sont emballees. 
20 Le materiau d'emballage comprend deux nappes delimitant entre elles 

une cavite. Suivant 1'invention : 

a) une substance apte a retenir des gaz en son sein est logee dans la 
cavite, 

b) Tune au moins des nappes est en une matiere permeable a 
25 I'ethylene gazeux et impermeable a la vapeur d'eau. 

En mettant la substance apte a retenir des gaz dans la cavite, on 
Pempeche de venir directement en contact avec la matiere vegetale 
enveloppee en sorte que la substance apte a retenir des gaz n'a pas a etre de 
qualite alimentaire. Mais surtout, on cree dans la cavite une atmosphere 
30 appauvrie en vapeur d'eau et appauvrie egalement en ethylene gazeux qui est 
le compose representatif des gaz volatils degages par la respiration de la 
matiere vegetale. 

La substance active (e'est-a-dire apte a retenir des gaz en son sein), de 
preference collee sur le support, permet la protection de proximite des 
35 matieres vegetales ou autres a conserver. En effet, Ies vegetaux en cours de 
maturation degagent des composes volatils issus de la respiration de la 
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matiere. Ce rejet de ces composes et la proximite de ces elements du vegetal 
en maturation provoque une auto-catalyse du mecanisme complexe de la 
respiration de ces matieres. L'intensite respiratoire des matieres en general 
est caracterisee par le rapport de la quantite d'oxygene absorbee par rapport 
5 a la quantite de dioxyde de carbone rejetee et, par consequent, des 
composes organiques diffusant de la surface de matiere en cours de 
maturation. La dynamique de cette respiration est acceleree par certains de 
ces composes organiques volatils au contact de la surface exterieure de cette 
substance d'ou ils emanent Cette auto-catalyse de la respiration, done de la 

10 maturation, est directement liee a la teneur de ces composes dans le volume 
atmospherique directement au contact avec la matiere vegetale en cours de 
maturation. Pour limiter cette intensite respiratoire, il faut limiter les composes 
organiques volatils responsable d'une certaine auto-catalyse. Pour cela la 
matiere active placee a proximite immediate du vegetal en cours de 

15 maturation va permettre selon ses caracteristiques d'adsorber et d'absorber 
les composes organiques volatils essentiels provoquant I'auto-catalyse des 
mecanismes de maturation de tous les vegetaux. 

La substance est apte a retenir des gaz en son sein, notamment a 
absorber des gaz, mais, de preference, cette substance active est non 

20 seulement apte a adsorber des gaz, mais egalement a les absorber. On 
prefere tout particulierement la substance active decrite a la demande de 
brevet internationale WO 00/64577. II s'agit d'une matiere poreuse presentant 
une capacite d'adsorption d'environ 20 a 30% par rapport a son poids sec et 
comportant environ 47 a 50% en poids d'une structure composite de silicium 

25 et de carbone, environ 12 a 20% en poids de carbone, environ 5 a 7% en 
poids d'hydroxyle et environ 1 a 2% en poids d'oxygene. De preference, cette 
substance comporte dans un volume peripherique correspondant 
sensiblement a un tiers du volume total de la matiere, environ 75 a 85% de 
porosites dont la dimension est comprise entre 10 et 50 angstrom et dans le 

30 volume central restant environ 80 a 90% de cavites dont la dimension est 
comprise entre environ 200 angstrom et 2 pm. Sa surface specifique peut etre 
comprise entre 1200 et 2200 m 2 /g. Elle peut comporter environ 20% en poids 
d'oxyde d'alumine et environ 5% en poids d'iodure. Son humidite relative peut 
etre inferieure a 2% sur son poids sec. On prefere que la substance active ait 

35 une granulornetrie comprise entre 10 et 350 pm. On trouvera un procede de 
preparation de cette substance dans la demande internationale precitee. 
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La nappe en une matiere permeable a I'ethylene et impermeable a la 
vapeur d'eau est, de preference, en cellulose hydrophobe. La permeabilite a 
la vapeur d'eau est comprise, de preference, entre 600 et 1000 g/m2 par 24 
heures a 38% d'humidite relative. De preference, les deux nappes sont en la 
5 meme matiere et, de preference egalement, la substance est collee a Tune 
des nappes, en sorte quelle est bien repartie dans tout le logement. 

Suivant un mode de realisation prefere, la matiere de Tune au moins 
des nappes comporte des pores ouverts a poiarite electrique. Cela a pour 
effet de favoriser I'effet de cheminee d'aspiration des gaz. Cette polarisation 
10 peut avoir un effet aseptisant de I'atmosphere se trouvant dans la cavite. 

Uinvention vise egalement un emballage dont Tune au moins des 
parois est en un materiau suivant ['invention ainsi qu'une matiere vegetale 
emballee dans un emballage suivant Tinvention. 

L'emballage peut etre constitue par un papier d'emballage conforme en 
15 cornet par un pont ou une barquette dont au moins une paroi est en un 
materiau suivant I'invention, la matiere vegetale etant de preference a 
distance du materiau d'emballage. 

Au dessin annexe, donne uniquement a titre d'exemple : 

la figure 1 est une vue en coupe d'un materiau d'emballage suivant 
20 ('invention, 

la figure 2 est une vue en perspective partiellement en coupe d'un 
mode de realisation du materiau d'emballage suivant ('invention, 

la figure 3 est une vue en perspective d'une barquette suivant 
('invention, 

25 la figure 4 est une vue en perspective de fleurs emballees, et 

la figure 5 represente un sachet suivant ('invention contenant de la 
salade. 

Le materiau d'emballage represente a la figure 1 comprend deux 
nappes 1, 2 en cellulose hydrophobe, qui est une matiere permeable a 

30 I'ethylene gazeux, mais impermeable a la vapeur d'eau comme cela a ete 
symbolise par les orifices 3. Les deux nappes sont jointes a leurs extremites 
et delimitent ainsi une cavite 4. A la nappe 1 exterieure sont colles des grains 
5 de la substance decrite au WO 00/64577. La nappe 2 interieure est en un 
materiau de qualite alimentaire. Les pores des nappes 1 et 2 sont polarises 

35 comme symbolises par les signes - et + a la figure 1 . 
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La figure 2 represente le materiau de la figure 1, les cavites 4 etant 
delimitees les unes par rapport aux autres par des lignes 6 de thermosoudage 
ou de thermocollage tant dans le sens transversal que dans le sens 
longitudinal. 

5 La figure 3 represente une barquette ayant un corps 7 en matiere 

plastique habituel et contenant une matiere vegetale M sur le fond. Le 
couvercle 8 est en un materiau d'emballage conforme a la figure 2. La matiere 
M vegetale voit sa respiration affaiblie par le manque d'oxygene et ses 
composes organiques volatils produits, symbolises par des fleches F, sont 

10 immediatement transformes par la substance active, tandis qu'une legere 
quantite de C02 se rajoute a celle fournie par la respiration de la matiere 
vegetale, ce qui a pour effet d'etouffer encore davantage cette respiration 
vegetale et d'eliminer I'auto-catalyse provoquee generalement par certains 
composes organiques dont I'ethylene. La vapeur d'eau produite par la 

15 respiration est limitee et reste sous forme de vapeur sur les parois, ce qui cree 
un environnement favorable a la conservation. L'effet aseptisant de la 
substance active favorise la conservation des qualites organoleptiques de la 
matiere vegetale M. Ce materiau d'emballage permet d'ameliorer la duree de 
conservation de 50 a 500 % selon la matiere vegetale. 

20 La figure 4 represente un conditionnement de fleurs. Les fleurs F sont 

disposees a proximite immediate du materiau d'emballage suivant invention 
en contact avec la nappe interieure ou pres de celle-ci, tandis que les tiges T 
plus rigides sont enveloppees dans un papier actif. 

De la salade S est contenue dans le sachet represente a la figure 5. Ce 

25 sachet comporte un corps 9 et une ouverture qui est scellee par un dispositif 
10 de scellement. Les bords du dispositif 10 de scellement sont constitues par 
du materiau d^mballage suivant Tinvention. 
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REVEND1CAT1QNS 

1. Materiau cTemballage comprenant deux nappes (1, 2) delimitant 
entre elles une cavite (4), caracterise en ce que 

5 a) une substance (5) apte a retenir des gaz en son sein est logee dans 

la cavite (4), 

b) Tune au moins des nappes (1 , 2) est en une matiere permeable a 
I'ethylene gazeux et impermeable a la vapeur d'eau, 

2. Materiau suivant la revendication 1, caracterise en ce que les deux 
10 nappes (1, 2) sont en une matiere permeable a I'ethylene gazeux et 

impermeable a la vapeur d'eau. 

3. Materiau suivant la revendication 1, caracterise en ce que les deux 
nappes (1, 2) sont en la meme matiere. 

4. Materiau suivant la revendication 1, caracterise en ce que la 
15 substance (5) est collee a Tune des nappes (1). 

5. Materiau suivant Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
que la matiere de Tune au moins des nappes (1) comporte des pores ouverts 
a polarite electrique. 

6. Emballage caracterise en ce que Tune au moins de ses parois est en 
20 un materiau suivant les revendications 1 a 5. 

7. Matiere vegetale emballee, caracterisee en ce qu'eKe est emballee 
dans un emballage suivant la revendication 6. 

8. Matiere vegetale emballee suivant la revendication 7, caracterisee 
en ce qu'elle est a distance de la substance du materiau d'emballage. 
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